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(54) Procede de fixation de principes anti-acariens sur des fibres et fiis, notamment textiles, 
notamment polyester, et produits ainsi obtenus 



(57) L'invention concern e un procede pour conferer 
des propri&es anti-acariennes a des fibres ou fils, qui 
consiste a impregner lesdites fibres ou lesdits fils d'au 
moins un agent actif, puis de fixer cet agent par un sys- 
teme de liant(s) et de reticulant(s), notamment des fi- 
bres ou fils synthetiques telles que polyamide, polyes- 
ter, polypropylene et /ou des fibres natureiles telles que 
laine, coton, lin, soie et/ou des fibres ou fils artificiel(le) 
s telles que viscose, acetate et leurs melanges. 

Les I i ants sont des preparations a base de copory- 
meres d'esters acryliques ou de resines de polyuretha- 
ne dans la N-methyl-2-pyrrolidone et le reticulant est 
une preparation a base de derives amines dont notam- 
ment ethylene-imine. 

Applications dans tous domaines, domestique, 



hospitalier et medical, hotelier, transport aerien, mariti- 
me et analogue, tous domaines industries, spatial, ae- 
ronautique et analogues, aussi bien pour les literies, les 
revetements textiles, les rideaux, housses, et analogu- 
es., notamment Articles de literie (tissus d'enveioppes 
de couettes, oreillers, sommiers et protege-matelas; 
coutil matelas; gamissage de couettes, oreillers, mate- 
las et sommiers), Articles de decoration et d'ameuble- 
ment (moquettes, tissus de rideaux, tous tissus d'ameu- 
blement, garnissage de fauteuils et canapes), Jouets 
(tissus ou tricots d'enveloppe, garnissage) et notam- 
ment un textile tridimensionnel de polyester tel qu'une 
nappe de garnissage. 
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Description 

Secteur technique de I'invention : 

[0001] La presente invention concerne le secteur technique des fibres etflls techniques, et plus particulierement des 
fibres ou fils synthetiques et/ou fibres ou fits artif iciei(le)s et/ou des fibres naturelles auxquel(le)s on souhaite conferer 
des proprietes anti-acariennes, ainsi que les pro du its, notamment textiles, ainsi obtenus et presentant ces proprietes, 
et leurs applications dans tous domaines, domestique, hospitalier et medical, h6telier, transport aerien, maritime et 
analogue, tous domaines industriels, spatial, aeronautique et analogues, aussi bien pour les literies, les revetements 
textiles, les rideaux, housses, et analogues, notamment : 

• Articles de literie : 

tissus d'enveloppes de couettes, oreillers, sommiers et protege-mate I as, coutil mate las, 
garnissage de couettes, oreillers, matelas et sommiers. 

• Articles de decoration et d'ameublement : 

- moquettes, tissus de rideaux, tous tissus d'ameublement, garnissage de fauteuils et canapes. 

• Jouets : 

tissus ou tricots d'enveloppe, garnissage, 

et notamment un textile tridimensionnel de polyester tel qu'une nappe de garnissage. 

[0002] Par « prod u its textiles » on entendra dans toute la presente demande, y compris les revendications, 

les fibres et fils, les associations de tels fils et / ou fibres, les tissus ou textiles realises totalement ou partieilement 
a partir de ces fibres et fils et / ou de ces associations, les textiles (ou tissus) de type naturel, synthetique ou 
artificiel, auxquels ces fibres et / ou fits auront ete integres, incorpores etc... par tous moyens, et tous les produits 
analogues aux « textiles » qui viennent d'etre decrits et accessibles directement a I'homme de metier, 

ainsi que les masses de fibres, et analogues, ne se presentant pas sous forme de surface plane, ou au contraire 
mis sous une forme speciale, places dans une housse, enveloppe, ou autre contenant, etc.... 

[0003] De meme, « fibre » pourra designer des fibres elemental res, mais aussi des groupes de fibres ou des me- 
langes de fibres de types differents. 

Probleme technique pose : 

[0004] Le probleme principal reside dans la fixation d'au moins un principe actif anti-acariens sur des fibres ou fils, 
et la resistance de cette fixation (et done des proprietes qui en decoulent) dans diverses conditions usuelles comme : 
resistance au lavage, notamment. 

[0005] Un probleme particulier est attache a un tel traitement des fibres polyester ou derives. Cette fibre polyester 
suscite un tres gros interet chez les fabricants de couettes et oreillers. En effet, la demande de ces articles traites anti- 
acariens est en tres forte croissance. 

[0006] On sait notamment que les acariens se repartissent approximativement comme suit: 80 % dans la literie, 1 5 
% dans les revetements textiles, 5% dans d'autres textiles comme les rideaux et analogues. 
[0007] Or, on rencontre a ce jour de grandes difficultes a obtenir de bons produits, notamment presentant une bonne 
activite a des doses de principe actif acceptables (e'est-a-dire suffisamment faibles au regard de r environ nement, de 
la toxicite, etc ) et neanmoins une bonne ou tres bonne resistance au lavage. 

[0008] Cette resistance au lavage est evidemment essentielle au plan industriel et commercial. Avec les techniques 
actuelles, on ne depasse pas a ce jour, au mieux, 1 0 lavages notamment dans les emplois de literie. 
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Art anterieur : 

[0009] Aujourd'hui seule la housse de la couette ou de I'oreiller est traitee par impregnation du tissu en plein bain 
dans une solution de permethrine mais le garnissage n'est pas traite car aucun fabricant ne propose de fibres pour 

5 garnissage ainsi traitees. Or c'est dans le garnissage que se developpe la plus forte population d'acariens. 

[0010] • La societe RHOVYL™ a mis au point et brevete sous le n° FR 2773823 une fibre de polychlorure de vinyle 
chlore, aux proprietes acaricides, obtenue par filage d'un materiau polymerique, en I'occurrence le collodion de PCV, 
dans lequel a ete introduit au prealable I'agent acaricide. RHOVYL™ n'utilise comme agent acaricide que le benzoate 
de benzyle mais le brevet decrit I'utilisation detous les agents acaricides bien connus: benzoate de benzyle mais aussi 

10 carbamates, pyrethrinoi'des et pyrethrines (families auxquelles appartient la permethrine). 

[001 1] II ne s'agit pas d'une technique de fixation a la surface de la fibre au moyen de liants et/ou de reticulants. 
[0012] II semble que Ton n'utilise que 20 a 30 % de RHOVYL™. 

[0013] De plus, un produit comme une couette par exemple doit etre a la fois volumineuse, ET souple ET legere ; 
or la fibre de polychlorure de vinyle chlore dans la demande de brevet citee precedemment ne presente pas les ca- 
ts racteristiques de resilience et de legerete exigees par cette application. 

[0014] Le brevet EP 0 357 g57 a ete depose par TEIJIN et decrit une technique de fixation des agents acaricides 
sur des fibres a I'aide de differents fixateurs, employant une technique de thermofixage et/ou i'utilisation d'un systeme 
de pores et de capillaires. Les agents acaricides sont tres differents de la permethrine ou de tout pyrethrinoTde. 
[001 5] Les brevets japonais JP 07054208 et JP 062721 1 2 ne presentent qu'un interet au titre de I'arriere plan tech- 
no nologique, cite dans le brevet RHOVYL™. II s'agit de fibres composites a noyau entoure d'une enveloppe. 

• il existe un brevet depose par Avondale Mills aux USA en 1996 (EP 0 787 851) couvrant une technique pour 
ameliorer I'efficacite et la resistance aux lavages d'un tissu insecticide. 

L'agent insecticide est de la permethrine mais aucune action acaricide n'est decrite ou suggerer et la technique 
25 est une technique absolument classique d'impregnation sur des tissus (toiies de tente en I'occurrence) et non des 

fibres, et ne concerne a fortiori absolument pas la fixation sur des fibres. De plus, cette technique contraint a utiliser 
des doses elevees de permethrine 1 ,25 g d'agent / m2 soit env. 7 g / kg de tissu traite. 

• II existe egalement un brevet depose par la societe ABEIL™ en 1 997, FR 2 763 928, qui decrit une technique qui \ 
30 consiste a faire traiter le tissu d'enveloppe de la couette ou de I'oreiller par un agent antiacarien, en I'occurrence 

de la permethrine et utiliser pou r le garnissage de la fibre antibacterienne obtenue par filature conjointe du polymere 
de polyester et d'un agent antibact6rien (Triclosan™ ou zeolite). Ce brevet ne decrit done pas la technique con- 
sistent a greffer de la permethrine sur de la fibre qui sera utilisee pour le garnissage. 

35 [0016] II existe done un besoin important et reconnu pour des textiles et tissus anti-acariens, notamment en fibres 
ou fils de polyester et de coton ou comportant de tel(le)s fibres ou fils, possedant des proprietes qui doivent etre 
fortement ameliorees, notamment la resistance au lavage. 

[001 7] Notamment, un probleme consiste a eviter I'emploi d'un tissu barriere ou protecteur comme une housse, qui 
serait inconfortable car formant egalement une barriere contre une bonne ventilation (problemes de transpiration, 
40 humiditeetc....). 

[0018] En ce qui concerne les precedes connus pour fixer un principe actif dans ou sur une fibre, on peut realiser 
une synthese et indiquer que Ton connait actuellement trois voies principales : 

procede au solvant ou un collodion (polymere disperse en colloides dans un solvant) recoit I'additif qui est introduit 
45 dans une pate ou un gel (ex. brevet RHOVYL™), apres quoi on fait passer au travers d'une filiere (filage) pour 

obtenir des fibres traitees. 

- procede au fondu : tres proche du precedent, sauf en ce que I'additif est introduit dans un polymere fondu, apres 
quoi on opere le filage (ex. technologie Du Pont™ pour ses fibres antibacteriennes). 

50 

- techniques de greffage chimique ou radicalaire sur un polymere a doubles liaisons ethyleniques. 

[0019] Ces trois techniques existent actuellement pour rendre un textile antiacarien et sont decrites plus en detail 
ci-dessous : 

55 

Le simple vaporisage de solutions antiacariennes sur un textile. 
[0020] Cette technique peut-etre employee a la maison a I'aide de pulverisation ou « spray » ou shampoings vendus 
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dans le commerce, souvent a base de pyrethrinoi'des. 

[0021] Cette technique tres simple de mise en oeuvre ne presente aucune remanence. L'agent antiacariens disparait 
au premier lavage. 

s - L'impre'gnation de surfaces textiles tissues ou tricotees avec des agents acaricides en solution tels que te per- 
methrine. 

[0022] Cette technique peut etre amelioree par I'utilisation conjointe de Hants polymeriques mais elle presente plu- 
sieurs inconvenients : 

10 

elle presente une faible tenue aux lavages, 

elle ajoute une operation apres le tissage ou le tricotage, 

15 - elle ne s'applique qu'aux textiles bi-dimensionnels. 

[0023] Les textiles tri-dimensionnels et particulierement les garnissages utilises dans la literie et I'ameublement ne 
peuvent pas etre ainsi traites. 

20 - Le filage conjoint d'un materiau po!ym£rique et d'un agent acaricide prealablement melanges. 

[0024] Cette technique a ete brevetee par RHOVYL™ sous le n° 277 3823. II s'agit d'un melange de collodion de 
polychlorure de vinyl et d'un agent acaricide choisi parmi les pyrethrinoides, les carbamates et le benzoate de benzyle. 
[0025] Cette technique permet d'obtenir une bonne tenue aux lavages mais elle ne concerne que les fibres de PVC, 
25 d'acetate de cellulose, d'acryliques et de viscose. Or Pusage de ces fibres est limite. En particulier les tissus et garnis- 
sage pour literie (draps, enveloppes de couettes et d'oreillers, garnissage) sont fab riques a base de polyester, decoton 
ou de plumes et duvets naturels. 

[0026] De plus, ces fibres sont a utiliser en melange ce qui complique et rencherit les operations avant filature ou 
cardage. 

30 [0027] Par ailleurs, une technique de fixation d'agent acaricide directement sur des fibres synthetiques a ete decrite 
dans le brevet TEIJIN EP 0357 957, Mais il s'agit d'une technique de vaporisage, sans aucun liant ; avec des agents 
acaricides tres inhabituels. II semble plutot s'agir d'agents antibacteriens (par exemple le Triclosan™). On peut done 
mettre tres serieusement en doute la reelle performance antiacarienne de ces fibres et surtout la tenue aux lavages 
qui, en ('absence de Hants, doit etre voislne de 0 lavage. 

35 [0028] Aucune des techniques developpees a ce jour ne permet de conferer des proprietes antiacariennes durables 
a des fibres et f ils synthetiques notamment polyamide ou polyester et/ou des fibres et fils artificiel(le)s et/ou des fibres 
naturelles et plus particulierement, il n'existe aucune fibre antiacarienne parfaitement adaptee a Temploi en garnissage 
d'oreillers. couettes et jouets et analogues. Or, e'est bien dans les garnissages que se developpent le plus les acariens 
de la maison. 

to [0029] La presente invention concerne une quatrieme voie qui reside essentiellement en une fixation directe (qui 
n'est PAS un greffage) sur un polymere grace a un systeme liant / reticulant. 

Resume de I'invention : 

45 [0030] L' invention concerne dans son concept general un procede pour conferer des proprietes anti-acariennes a 
des fibres ou fils, caracterise en ce qu'il consiste a impregner lesdites fibres ou lesdits fils d'au moins un agent actif , 
puis de fixer cet agent par un systeme de liant(s) et de reticulant(s). 

[0031] Le procede est notamment caracterise en ce qu'il consiste a impregner des fibres ou fils synthetiques tel(le) 
s que polyamide, polyester, polypropylene, polytrimethylene terephtalate (PTT), acrylique, modacrylique, aramide, 
50 polychlorure de vinyl et/ou fibres ou fils artificiel(le)s tel(le)s que viscose, acetate et / ou fibres naturelles telles que 
laine, coton, lin, soie etc.... 

[0032] Dans un mode de realisation prefere, le procede est notamment caracterise en ce qu'il consiste a impregner 
des fibres synthetiques, notamment polyester ou derive de polyester d'au moins un agent actif, puis de fixer cet agent 
par un systeme de liant(s) et de reticulant(s). 
55 [0033] De preference, on utilisera un systeme de liant(s) et de retbulant(s) agissant au sechage de la fibre ou fil. 
[0034] Selon un mode de realisation prefere, les Hants sont des preparations a base de copolymeres d'esters acryli- 
ques ou de resines de polyurethane dans la N-methyl-2-pyrrolidone et leurs taux varient de 1 a 7 %, de preference de 
1 ,5 a 6 % du poids de la matiere textile seche. 
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[0035] Selon encore un mode de realisation prefere, le reticulant est une preparation a base de derives amines dont 
notamment ethylene-imine. 

[0036] Selon un mode de realisation prefere, le reticulant est choisi parmi les preparations a base de derives amines 
dont l'6thylene-imine et son taux ^application varie de 0,10 a 0,70 %, de preference de 0,15 % a 0,6 % du poids de 
5 la matiere textile seche. 

[0037] Un resultat particulierement interessant a ete obtenu grace a la combinaison d'un liant d'esters acryliques ou 
de resines de polyurethane et d'un reticulant a base d'ethylene-imine, conduisant a une excellente tenue aux lavages 
testee selon la norme EN 26330. 

[0038] L'homme de metier saura, au besoin par quelques essais de routine, adapter ces systemes aux fibres et fils 
10 support concernes, et utitiser des systemes equivalents. 

[0039] La technique de fixation d'agents acaricides selon invention s'applique a des fibres ou fils synthetiques et/ 

ou fibres ou fils artificiel(le)s et / ou fibres naturelles etc.... 

[0040] On utilisera eventuellement un melange de tei(le)s fibres ou fiis. 

[0041 ] Selon un mode de realisation prefere, on utilisera tous les agents anti-acariens connus, comme de preference 
15 (a permethrine ou un pyrethrinoide et le benzoate de benzyle et les carbamates. 

[0042] Notamment, pyrethre, permethrine, deltamethrine, les carbamates ou le benzoate de benzyle. 

[0043] Le taux de fixation de I'agent antiacarien varie de 0,03 a 0,5%, de preference de 0,1 % a 0,5 % du poids de 

la matiere textile seche. 

[0044] Selon encore un mode de realisation prefere, le procede est caracterise en ce que on opdre en solution de 
20 i'agent actif (ou d'un melange ou combinaison d'agents actifs) dans au moins un solvant, ou dans un systeme solvant 
adapte. 

[0045] Selon encore un mode de realisation prefere, ladite solution (ci-apres » solution solvant ») est mise en emul- 
sion de maniere connue, pour son utilisation dans le procede selon I'invention. 

[0046] Les techniques d'emulsion, ainsi que les agents demise en emulsion, sont bien connus de l'homme de metier, 
25 et aucune reference plus precise n'est necessaire. 

Description detaillee de I'invention : 

[0047] L'invention concerne done le procede qui vient d'etre decrit, et qui sera developpe ci-dessous. 
30 [0048] La presente invention presente les avantages surprenants ci-dessous : 

> Flexibility : alors que les techniques de co-extrusion d'un polymere et d'un agent antiacarien imposent de 
mettre en oeuvre de grandes quantites de fil ou fibre par operation (environ 5 000 kg), la technique de fixation 
directement sur la fibre ou fil autorise des minimums de 100 kg par operation. 

35 

> Versatility : cette technique peut s'appliquer a de nombreux types de fils et fibres variables selon la matiere, 
synthetique ou naturelle, mais aussi selon la frisure, la section, le titre, la longueur de coupe. 

[0049] On peut traiter des fils continus de 17 dtex a 5 000 dtex, de section ronde ou multilobee, mono ou multifila- 
40 ments, ecrus ou teints, de polyamide : polyester, polypropylene, PTT, viscose, acetate. On peut traiter des fibres dis- 
continues de 1 ,5 dtex a 80 dtex, de section ronde, creuse ou multilobee, ecrues ou teintes, de polyamide, polyester, 
polypropylene, PTT, PBT, coton, laine, lin, viscose, acetate. 

[0050] Elle est la seule technique permettant d'adapter exactement le fil ou la fibre a son application textile. 
[0051] Elle est par exemple la seule technique permettant de rendre parfaitement antiacarien un textile tridimen- 
45 sionnel de polyester tel qu'une nappe de gamissage. 

> Securite : cette technique permet une repartition parfaitement homogene de I'agent actif sur les fibres et fils. 
Celles-ci etant ensuite melangees dans les differents procedes textiles, on assure une repartition parfaitement 
homogene du traitement dans le tissu ou dans la nappe de garnissage. 

50 

[0052] Cet aspect est particulierement important lorsqu'H s'agit de textiles a fonction sante. 

> Economie : deux techniques de fixation peuvent etre mises en oeuvre : 

55 * application de I'agent actif, du liant et du reticulant sur des fibres deja coupees, en autoclave puis essorage 

et sechage/reticulation. 

* application de I'agent actif, du liant et du reticulant sur du cable continu de fibres puis extraction, seen age/ 
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reticulation et coupe. 

[0053] Ces deux techniques et plus particulierement la deuxieme offrent un avantage significatif de cout de produc- 
tion grace a leur Vitesse d'execution. 

[0054] Ces fils et ces fibres ainsi traites peuvent etre utilises dans de nomb reuses applications. 
[0055] Les fils seront assembles ou non a d'autres fils convention nels puis tisses ou tricotes en pur ou en melange. 
[0056] Les fibres seront soit filees puis tissees ou tricotees, en pur ou en melange, soit cardees puis utilises en 
garnissage, soit entremelees ou aiguillet£es pour realiser un non-tisse. 

[0057] L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va suivre ! et des exemples non limitatifs ci- 
dessous. 



EXEMPLES 



TECHNIQUE DE FABRICATION : 

[0058] Deux techniques peuvent §tre mises en oeuvre : 

- traitement a la continue sur une ligne d'impregnation, sechage, reticulation, coupe, 
traitement par lot en autoclave. 

1 

Le traitement a la continue est le traitement preferable : 

[0059] II consiste a passer un cable continu de fibres synthetiques de 20 a 1 80 ktex ou un tricot continu de fils de 
20 g a 1 80 g/metre dans un bac d'impregnation contenant la solution d'agent(s) acaricide(s), de liant(s) et de reticulant 
(s); a extraire par succion ou d'exprimer par foulardage I'excedent de solution emporte pour obtenir un taux d'emport 
de la solution de 30 % a 60 %, de preference 45 %, puis a secher et reticuler la solution dans un four a air chaud dont 
la temperature est de 80 a 1 50°C, de preference 1 00°C; a vaporiser une solution d'huile mine>ale ou de silicones selon 
Papplication finale de la fibre ou du fil; et enfin a couper ce cable de fibres a la longueur adaptee a ('application soit de 
30 a 1 50 mm ou a detricoter et bobiner le fil sur tubes ou sur cdnes. 

[0060] Ce traitement peut se faire a des vitesses aliant jusqu'a 1 00 m/min voire plus en adaptant la longueur des 
bacs d'impregnation. 

2) 

[0061] Le traitement par lot en autoclave consiste a remplir un autoclave soit d'une masse de fibres coup6es soit de 
bobines de fils dont le fQt est perce et qui sont enfiles sur des tubes eux-memes perces ; injecter dans ('autoclave la 
solution d'agent(s) antiacariens, de iiant(s) et de reticulant(s) jusqu'a complet rempi.ooage ; essorer par centrifugation 
ou par succion la masse de fibres ou les bobines de fils puis secher et reticuler dans un four statique. L'huile minerale 
ou le silicone seront soit melanges a ia solution d'impregnation soit vaporises ulteYieurement. 
[0062] L'agent antiacarien est dans cet exemple non limitatif de realisation choisi parmi la famille des pyreth rinoi'des : 
pyrethre, permethrine, deltamethrine, les carbamates ou le benzoate de benzyle. Le taux de fixation de l'agent antia- 
carien varie de 0,03 % a 0,5 % du poids de la matiere textile seche. 

[0063] Le liant est choisi parmi les preparations a base de copolymeres d'esters acryliques ou les resines de poly- 
ur&hane. Le taux d'application varie de 1 ,5 % a 6 % du poids de la matiere textile seche. 

[0064] Le reticulant est choisi parmi les preparations a base de derives amines dont I'ethylene-imine et son taux 
d'application varie de 0,15 % a 0,6 % du poids de la matiere textile seche. 
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RESULTATS : 

1) Traiternent sur file de fibres de po lyes ter/co ton tricotes. 

5 Dose : 0,03% de permethrlne 

[0065] + 5% de liant et 0,5% de reticulant 



10 




Nombre d'acariens / % de mortalite 


15 




8 jours 


4 semaines 


6 semaines 




Temoin 


48 


180 


775 


20 


Essai a 0 lavage j 


0/100 % 


0/100 % 


0/100 % 




Essai apres 1 0 lavages - 60°C 


0/100 % 


0/100 % 


0/100 % 



25 



BNSDOCID: <EP 1209279A1_I_> 



EP 1 209 279 A1 



2) Trattement sur fibres polyester en cable traltees avec 0,5% de permethrine, 5% de liant et 0,5% de reticular*, 
coupees puis cardees en nappe de garnissage 

[0066] 

5 





Nombre d'acariens / % de mortalite 


8 jours 


4 semaines 


6 semaines 


Temoin - non traite 


50 


224 


730 


0,5 % Permethrine 
5 % liant 

U,0 /o icllUUlalU 

0 lavaqe 


3/94 % 


0/100 % 


0/100 % 


0,5 % Permethrine 

5 % liant 
0,5 % reticulant 
10 lavages -60°C 


4/92 % 


0/100 % 


0/100 % 



MESURE DE L'EFFICACITE DE TRAITEMENTS DE TEXTILES DESTINES A LUTTER CONTRE LES ACARIENS 
DE LA POUSSIERE 

40 

Echantillons 1, 3, 4, 1L5, 3L5, 5, 5L5, 7, 7L5 

TRICOTS REALISES AVEC DES FILS DE FIBRES POLYESTER/COTON TRAIT^S 
45 DOSE : 0,03% de permethrine 

1) PRINCIPE 

[0067] L'objet de cette etude est d'evaluer I'impact de traitements de textiles sur revolution d'une population d'acarien 
50 de la poussiere (Dermatophagofdes pteronyssinus) en comparaison avec une population non soumise au produit. 
[0068] Cette recherche est effectuee par depot d'acariens sur des supports impregnes ou non des principes actifs. 
[0069] Le suivi s'effectue sur une duree d'au moins deux cycles, solt 6 semaines. 

2) ELEVAGE D'ORIGINE DES ACARIENS : 

55 

[0070] Les acariens utilises {Dermatophagofdes pteronyssinus) proviennent d'une souche de laboratoire elevee sur 
un substrat compose d'un melange 50/50 (masse/masse) de germes de ble et de levure de biere en paillettes calibrees 
par tamisage (fragments de taille inf erieure a 1 mm). La temperature est comprise entre 23 et 25°C et rhumidite relative 
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maintenue a 75% par la mise en presence d'une solution saturee de sulfate d'ammoniaque ([(NH4) 2 S04]) ; la souche 
est conservee a I'obscurite. 

[0071] La souche est fournie par le Laboratoire des Insectes et Acariens des Denrees de I'lnstltut National de Re- 
cherches Agronomiques de Bordeaux (I.N.R.A.). 

3) METHOD E EXPERIM ENTALE : 

[0072] L'unite experimental est constitute par une enceinte de 5 cm de diametre etanche aux acariens (pas de 
fuites) mais autorisant une aeration (papier filtre) et dans laquelle se trouve : 

0,05 g de substrat nutritif / poussiere destine a assumer la survie alimentaire 
une parcelle de textile tapissant le sol de cette arene 

La recherche est effectuee par depot de 25 couples d'acariens dans ces dispositifs. 

Les acariens destines aux essais sont prealablement tries afin de recuperer les plus actifs. 

4 repetitions sont realisees parfacteur experimental, y compris pour les lots TEMOIN constitues du m£me dispositif 
mais avec le support sans traitement. 

Les unites experimentales sont isolees par facteur dans des "banks" (bacs en polypropylene avec maintien d'humidite 
relative) et mises en conditions optimales de developpement (idem conditions d'dlevage §2). 

4) CONTROLES ET RESULTATS FOURNIS : 

[0073] La mortalite est determinee par comptage sous loupe binoculaire (avec compteur a main) grace a la methode 
mise au point et validee par PI.N.R.A. de Bordeaux. 

La mortalite est controlee 8 jours, 4 semaines et 6 semaines apres depdt des acariens sur les supports traites ou 
temoins. 

Les mesures seront realisees par le m§me experimentateur et les criteres de mortalite sont les suivants : 

- sont classes comme morts, les acariens incapables de se deplacer, 
sont classes comme vivants, les acariens capables de se deplacer. 

Les resultats presentent les evolutions paralleles des populations d'acariens, soumises ou non au traitement, afin de 
mettre en evidence I'impact du traitement sur la colonie en developpement. Le critere d'efficacite est explicite au pa- 
ragraphe 6. 

5) PLAN EXPERIMENTAL 
[0074] 

coton standard non traite 

- references : 1 , 3, 4, 1L5, 3L5, 5, 5L5, 7, 7L5 

6) RESULTATS 
6.1. Presentation : 

[0075] Les comptages donnent les donnees en nombre d'acariens survivants. Ces valeurs sont converties en % de 
mortalite dans un premier temps. Les donnees brutes figurent en Annexe. 

Etant donne qu'il s'agit de comparer quel est I'impact du traitement sur revolution de la population d'acariens par rapport 
au "non-traite", la valeur d'expression retenue pour I'expression graphique des resultats sera le : 

COEFFICIENT DE CONTROLE DE LA POPULATION D'ACARIENS = CP 

cp _ Population du non-traite - Population du lot traite . 0Q 
Population du non-traite 

[0076] Cette valeur sera done le coefficient d'efficacite du produit. 
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- plus ce coefficient sera proche de 0, et moins le traitement sera efficace puisque la population progressera au 
nrieme rythme que dans le cas du non-traite ; 

plus ce coefficient sera proche de 1 00, et plus le traitement sera efficace en ayant eradique ia population d'acariens 
et enraye son processus d'expansion. 

5 

[0077] Les tableaux et graphiques en pages suivantes presentent la synthese des donn6es pour les differentes 
series experimentales. 

6.2. Analyse : 

10 

[0078] L'expansion naturelle des lots non traites valide I'essai dans la mesure ou cela confirme les conditions extre- 
mement favorables auxquelles sont soumises les eprouvettes : les populations d'acariens non soumises aux traite- 
ments ont en effet eu un facteur d'accroissement de 12 a 15 (plus de 700 individus obtenus a partir de 50 au depart). 
NOTE : s'agissant d'un traitement de fond, I'efficacite du traitement s'evalue en fonction de la reduction de population 
15 d'acariens apres 2 cycles de developpement (6 semaines). 

Commentaires : 

[0079] Dans les conditions de ces essais, avec les echantillons, souches d'acariens et methodologie utilises : 

20 

Premiere serie : 
[0080] 

25 - I'echantillon 1 a donn6 d'excellents resultats avec un contrdle parfait des populations d'acariens sur deux cycles 
de developpement. 

les echantillons 3 et 4 ont aussi conduit a des reductions satisfaisantes (86% et 79% respectivement). 
Deuxieme serie : 

30 

[0081] 

les echantillons 5, 5L5, 7 et 7L5 ont donne d'excellents resultats avec un contrdle parfait des populations d'acariens 
sur deux cycles de developpement. 
35 - les echantillons 1 L5 et 3L5 ont donne des resultats insuffisants pour etre exploitables. 

[0082] Les resultats sont presentes dans le Tableau I) ci-dessous et le Tableau II 
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TABLEAU I 



M=morts V=vivants %M=%mortalite (par rapport au total) 



10 



15 



20 



25 



30 



40 



45 



50 



55 



0.03% permethrine 
1% Nam acrylique 
0,1% reticular* 



0,03% permethrine 

0% liant 

0% reticular^ 



0.03% permethrine 

0% liant 

0% reticuiant 



pourcentage d'efficacite = 



54,1 





8 i 


4 sem 


6 sem 




rep 


M 


V 


%M 


nombre 
d'acariens 
vivants 


nombre 
d'acariens j 
vivants 
















temoin 


1 


1 


4 9 


2,0 


1 59 


813 




2 


4 


46 


80 


1 86 


695 




3 


2 


49 


3.9 


1 98 


842 




4 


4 


46 


8,0 


1 74 


748 




moy 






5.5 


179.3 


774,5 






1 

50% polyester 
50% coton 


1 


38 


1 2 


76,0 


1 1 


0 


2 


34 


1 7 


66,7 


7 


0 


3 


42 


8 


84,0 


5 


0 


4 


41 


9 


82,0 


3 


0 


moy 






77,2 


6.5 


0,0 




pourcen 


tage d'efficacite 




96.4 


100,0 


3 

50% polyester 
50% coton 


1 


1 6 


3 4 


32,0 


67 


128 


2 


1 8 


30 


37.5 


91 


1 1 5 


3 


21 


29 


42,0 


74 


96 


4 


1 3 


3 7 


26.0 


60 


108 


moy 






34,4 


73,0 


111.8 




pourc 


entage d'efficacite = 


59,3 


85,6 


4 

67% polyester 
33% coton 


1 


1 0 


40 


20,0 


94 


1 1 2 


2 


7 


43 


14,0 


7 1 


184 


3 


1 1 


38 


22,4 


i 89 


210 


4 


9 


4 1 


1 8,0 


75 


153 


moy 






18.6 


82.3 


164.8 



78,7 



Commentaires concemant le tableau I : 



[0083] Les resultats de I'echantillon 1 (0,03% de permethrine - 1% de liant et 0,1% de reticulant) sont assez satis- 
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faisants mais le taux de permethrine doit etre un peu augments pour obtenir 90% a 1 00% de mortality des 8 jours. 
[0084] Les resultats des echantillons 3 et 4 (0,03% de permethrine, sans liant ni reticulant) montrent des resultats 
tres insuffisants. 

TABLEAU II 

FILES 50% POLYESTER/ 50% COTON TRICOTES avec 0,03% PERMETHRINE 
M=morts V=vivants %M=%mortalite (par rapport au total) 



15 



20 



25 



30 



40 



45 



50 



55 







8j 


6 sem 




rep 


M 


V 


% M 


nombre d'acariens vivants 














temoin 


1 


3 


47 


6,0 


865 




2 


2 


48 


4,0 


730 




3 


2 


48 


4,0 


658 




4 


2 


48 


4,0 


571 




moy 






4,5 


706,0 




115 


1 


23 


27 


46,0 


289 


1% tiant 


2 


21 


29 


42.0 


375 


0-1% reticulant 


3 


29 


20 


59,2 


268 


lave 10 fois 60°C 


4 


24 


26 


48,0 


410 




moy 






48,8 


335,5 




pourcentage 


d'effacite = 






52,5 


3L5 


1 


8 


42 


16,0 


438 


0% liant 


2 


1 1 


39 


22,0 


562 


0% reticulant 


3 


1 7 


34 


33,3 


417 


lave 10 fois 60°C 


4 


1 5 


35 


30,0 


520 




moy 






25,3 


484,3 




pourcentage 


d'effacite = 






31 ,4 


5 


1 


44 


6 


88,0 


O 1 


2,5% liant j 


2 


49 


2 


96,1 


0 


0 r 25% reticulant 


3 


42 


8 


84.0 


0 


0 LAVAGE 


4 


50 


0 


100,0 


0 




moy 






92.0 


0 




pourcentage 


d'effacite = 






100.0 


5L5 


1 


48 


2 


96.0 


o ! 


2,5% liant 


2 


43 


7 


86,0 


0 


0,25% reticulant 


3 


49 


1 


98.0 


0 


1 0 lavages 60°C 


4 


47 


3 


94,0 


0 




moy 






93,5 


0 



pourcentage d'effacite 



7L5 


1 


50 


0 


100.0 


0 


5% liant 


2 


50 


0 


100.0 


0 


0,5% reticulant 


3 


50 


0 


100.0 


0 


1 0 lavages 60°C 


4 


50 


0 


100.0 


0 




moy 






100.0 


0 




pourcentage d'effacite = 






100,0 



7 

5% liant 
0,5% reticulant 
0 LAVAGE 


1 


50 


0 


100,0 


0 


2 


50 


0 


100,0 


0 


3 


50 


0 


100.0 


0 


4 


51 


0 


100,0 


0 


moy 






100.0 


0 



100.0 



12 



BNSDOCID: <EP 



EP 1 209 279 A1 

Commentaires sur le tableau II : 

[0085] Tous les echantillons sont des tricots de files de fibres 50% coton / 50% polyester traitees avec 0,03% de 
permethrine. 

[0086] Les resultats d§montrent que : 

('utilisation d'un liant et d'un reticulant est indispensable pour obtenir une tenue suffisante du traitement aux lavages 

- le taux de liant doit etre superieur a 2,5%. 5% donne de tres bons resultats avec une mortalite de 1 00% a 8 jours 
meme apres 1 0 lavages a 60°C 

- le taux de reticulant doit etre superieur a 0,25%. 0,5% donne de tres bons resultats avec une mortalite de 1 00% 
a 8 jours meme apres 1 0 lavages a 60°C 

- pour une application textile bidimensionnelle telle que ces tricots de files de fibres, un tres faible taux de permethrine 
de 0,03% est suffisant si I'on utilise un liant et un reticulant 



MESURE DE L'EFFICACITE DE TRAITEMENTS DE TEXTILES 
DESTINES A LUTTER CQNTRE LES ACARIENS DE LA PQUSSIERE 
NAPPES DE GARNISSAGE POLYESTER ANTI-ACARIENS B ET C 



B : 0,03% de permethrine 
C : 0,1% de permethrine 




+5% liant acrylique 
0,5% reticulant 



1) PRINCIPE 

[0087] L'objet de cette etude est d'evaluer I'impact de traitements de textiles sur revolution d'une population d'acarien 
de la poussiere (DermatophagoTdes pteronyssinus) en comparaison avec une population non soumise au produit. 
Cette recherche est effectuee par d6pot d'acariens sur des supports impregnes ou non des principes actifs. 
Le suivi s'effectue sur une duree d'au moins deux cycles, sort 6 semaines. 

2) ELEVAGE D ORIGINE DES ACARIENS : 

[0088] Les acariens utilises {Dermatophagoides pteronyssinus) proviennent d'une souche de laboratoire elevee sur 
un substrat compose d'un melange 50/50 (masse/masse) de germes de ble et de levure de biere en paillettes calibrees 
par tamisage (fragments de taille inferieure a 1 mm). La temperature est comprise entre 23 et 25°C et I'humidite relative 
maintenue a 75% par la mise en presence d'une solution saturee de sulfate d'ammoniaque ([(NH 4 ) 2 S04]) ; la souche 
est conservee a I'obscurite. 

La souche est foumie par le Laboratoire des Insectes et Acariens des Denrees de I'lnstitut National de Recherches 
Agronomiques de Bordeaux (I.N.R.A.). 

3) METHODE EXPERIMENTALE : 

[0089] L'unite experimental est constituee par une enceinte de 5 cm de diametre etanche aux acariens (pas de 
fuites) mais autorisant une aeration (papier f litre) et dans laquelle se trouve : 

- 0,05 g de substrat nutritif / poussiere destine a assurer la survie alimentaire 

- une portion du non-tisse tapissant le sol de cette arene La recherche est effectuee par depot de 25 couples d'aca- 
riens dans ces dispositifs . 

[0090] Les acariens destines aux essais sont prealablement tries afin de recupdrer les plus actifs. 

4 repetitions sont realis6es par facteur experimental, y compris pour les lots TEMOIN constitues du meme dispositif 
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mais avec !e support sans traitement. 

Les unites experimentales soht isolees par facteur dans des "banks" (bacs en polypropylene avec maintien d'humidite 
relative) et mises en conditions optimales de developpement (idem conditions d'elevage §2). 

4) CONTROLES ET RESULTATS FOURNIS : 

[0091 ] La mortalite est determinee par comptage sous loupe binoculaire (avec compteur a main) grace a la melhode 
mise au point et validee par I'l.N.R.A. de Bordeaux. 

La mortalite est controlee 8 jours et 6 semaines apres depot des acariens sur les supports traites ou temoins. 
Les mesures seront realisees par le meme experimentateur et les criteres de mortality sont les suivants : 

sont classes comme morts, les acariens incapables de se deplacer, 
sont classes comme vivants, les acariens capables de se deplacer. 

Les resuitats presentent les evolutions paralleles des populations d'acariens, soumises ou non au traitement, afin de 
mettre en evidence I'impact du traitement sur la colonie en developpement. Le critere d'efficacite est explicits au pa- 
ragraphe 6. 

5) PLAN EXPERIMENTAL 
[0092] 

nappes de garnissage polyester non tissue B et C (envoi du 22.06.00) 
temoin de laboratoire (coton non traits et lave) 

6) RESULTATS 

6.1. Presentation : 

[0093] Les comptages donnent les donnees en nombre d'acariens survivants. Ces valeurs sont converties en % de 
mortalite dans un premier temps. Les donnees brutes figurent en Annexe. 

Etant donne qu'il s'agit de comparer quel est I'impact du traitement sur revolution de la popu lation d'acariens par rapport 
au "non-traite", la valeur d'expresslon retenue pour ('expression graphique des resultats sera le : 

COEFFICIENT DE CONTROLE DE LA POPULATION D'ACARIENS =CP 

QP„ Population du non-traite - Population du lottraite x 1 QQ 
Population du non-traite 

[0094] Cette valeur sera done le coefficient d'efficacite du produit. 

plus ce coefficient sera proche de 0, et moins le traitement sera efficace puisque la population progressera au 
meme rythme que dans le cas du non-traite ; 

plus ce coefficient sera proche de 1 00, et plus le traitement sera efficace en ayant eradique la population d'acariens 
et enraye son processus d'expansion. 

Les tableaux et graphiques en pages suivantes presentent la synthese des donnees pour les differentes series expe- 
rimentales. 

6.2. Analyse : 

[0095] L'expansion naturelle des lots non-traites vallde I'essai dans la mesure ou cela confirme les conditions ex- 
tremement favorables auxquelles sont soumises les eprouvettes : les populations d'acariens non soumises aux tral- 
tements ont en effet eu un facteur d'accroissement de 1 2 a 1 5 (plus de 700 individus obtenus a partir de 50 au depart). 
NOTE : s'agissant d'un traitement de fond, l'efficacite du traitement s'evalue en fonction de la reduction de population 
. d'acariens apres 2 cycles de developpement (6 semaines). 
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Commentaires : 

[0096] Dans les conditions de ces essais, avec les echantillons, souches d'acariens et methodologie utilises : 

5 - les 2 nappes ont montre~ une efficaclte excellente en contrdlant totalement les populations d'acariens en develop- 
pement (nappe C), ou en les limitant a hauteur de 92% (nappe B). 

Resultats en Tableau III 

10 [0097] 

TABLEAU III 

15 



M=morts V=vivants %M=%mortalite (par rapport au total) 



20 



25 



30 



35 



40 







8i 


4 sem 


6 sem 




rep 


M 


V 


°m 


nombre 
d'acariens 
vivants 


nombre 
d'acariens 
vivants 
















temoin 


l 


2 


49 


3,9 


251 


758 


(coton non-traite) 


2 


3 


48 


5,9 


218 


699 




3 


3 


47 


6.0 


196 


743 




4 


5 


45 


10,0 


230 


712 




moy 






6,5 


223.8 


728,0 




B 


1 


32 


18 


64,0 


51 


89 




2 


39 


1 1 


78,0 


23 


40 


0,03% 


3 


34 


17 


66,7 


17 


58 


permethrine 


4 


37 


13 


74,0 


63 


46 




moy 






70,7 


38.5 


58,3 




pourcentage d'eff icacft6 




82,8 


92,0 


C 


1 


27 


23 


54,0 


0 


0 




2 


29 


20 


59.2 


0 


0 


0,1% 


3 


28 


22 


56,0 


0 


0 


permethrine 


4 


25 


25 


50,0 


0 


0 




moy 






54,8 


0,0 


0,0 



pourcentage d'efficacite = 1 00,0 100,0 

55 

Commentaires sur le tableau 111 : 
[0098] Ces resultats demontrent que : 
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Malgre I'utilisation de Hant acrylique a 5% et de reticulant a 0,5%, taux maximum pour ne pas alterer les proprietes 
textiles de la fibre, les taux de permethrine de 0,03% et de 0,1% sont insuffisants pour entrainer une mortalite a 
20%/100%des8jours. 

5 [0099] Ceci est lie a la structure tres aeree de la nappe de garnissage par rapport a un textile bidimensionnel tel que 
tissus et tricots. Cette structure laisse des espaces de survie aux acariens. 

[0100] I! faut done augmenter les doses d'agents acaricides pour les applications tridimensionnelles. 

MESURE DE L'EFFICACITE DE TRAITEMENTS DE TEXTILES DESTINES A LUTTER CONTRE LES ACARIENS 
10 DE LA POUSSIERE 

Nappe de garnissage polyester anti-acariens A 

[0101] 

15 

DOSE: 0,5% de permethrine 
5% de liant acrylique 
0,5% de reticulant. 

20 1) PRINCIPE 

[01 02] L'objet de cette etude est d'evaluer I'impact de traitements de textiles sur revolution d'une population d'acarien 
de la poussiere (Dermatophagoides pteronyssinus) en comparalson avec une population non soumise au produit. 
Cette recherche est effectuee par depot d'acariens sur des supports impregnes ou non des principes actifs. 
25 Le suivi s'effectue sur une duree d'au moins deux cycles, sort 6 semaines. 

2) ELEVAGE D'ORIGINE DES ACARIENS : 

[01 03] Les acariens utilises (Dermatophagoides pteronyssinus) proviennent d'une souche de laboratoire elevee sur 
30 un substrat compost d'un melange 50/50 (masse/masse) de germes de ble et de levure de biere en paillettes calibrees 
par tamisage (fragments de taille inferieure a 1 mm). La temperature est comprise entre 23 et 25°C et I'humidite relative 
maintenue a 75% par la mise en presence d'une solution saturee de sulfate d'ammoniaque ([(NH 4 ) 2 S04]) ; la souche 
est conserved a I'obscurite. 

La souche est foumie par le Laboratoire des Insectes et Acariens des Denrees de I'lnstitut National de Recherches 
35 Agronomiques de Bordeaux (I.N.R.A.). 

3) METHODE EXPERIMENTALE : 

[0104] L'unite experimental est constitute par une enceinte de 5 cm de diametre dtanche aux acariens (pas de 
40 fuites) mais autorisant une aeration (papier f iitre) et dans laquelle se trouve : 

0,05 g de substrat nutritif / poussiere destind a assurer la survie alimentaire 
une portion du non-tisse tapissant le sol de cette arene 

45 La recherche est effectuee par depot de 25 couples d'acariens dans ces dispositifs . 

Les acariens destines aux essais sont prealablement tries afin de recuperer les plus actifs. 

4 repetitions sont r6alisees par facteur experimental, y compris pour les lots TEMOIN constitues du meme dispositif 
mais avec le support sans traitement. 

Les unites experimentales sont isolees par facteur dans des "banks 11 (bacs en polyp^pylene avec maintien d'humidite 
so relative) et mise en conditions optimales de developpement (idem conditions d'Slevage §2). 

4) CONTROLES ET RESULTATS FOURNIS : 

[01 05] La mortalite est determi nee par comptage sous loupe binoculaire (avec compteur a main) grace a la methode 
55 mise au point et validee par N.N.R.A. de Bordeaux. 

La mortalite est controlee 8 jours et 6 semaines apres depot des acariens sur les supports traites ou temoins. 
Les mesures seront realisees par le meme experimentateur et les criteres de mortalite sont les suivants : 
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- sont classes comme morts, les acariens incapables de se deplacer, 

- sont classes comme vivants, les acariens capables de se deplacer. 

Les resultats presentent les evolutions parallels des populations d'acariens, soumises ou non au traitement, afin de 
mettre en evidence I'impact du traitement sur la colonie en developpement. Le critere d'efficacite est explicite au pa- 
ragraphe 6. 

5) PLAN EXPERIMENTAL 
[0106] 

- nappes de garnissage polyester non tissee A (envoi du 22.06.00) 

- temoin de laboratoire (coton non traite et lave) 

6) RESULTATS 
6.1. Presentation : 

[0107] Les comptages donnent les donnees en nombre d'acariens survivants. Ces valeurs sont converties en % de 
mortalite dans un premier temps. Les donnees brutes figurent en Annexe. 

Etant donne qu'il s'agit de comparer quel est I'impact du traitement sur revolution de la population d'acariens par rapport 
au "non-traite", la valeur depression retenue pour I'expression graphique des resultats sera le : 



COEFFICIENT DE CONTROLE DE LA POPULATION DACARIENS =CP 

cp Population du non-traite - Population du lot traite 
Population du non-traite x 

Cette valeur sera done le coefficient d'efficacite du produit. 

- plus ce coefficient sera proche de 0, et moins le traitement sera efficace puisque la population progressera au 
meme rythme que dans le cas du non-traite ; 

- plus ce coefficient sera proche de 1 00, et plus le traitement sera efficace en ayant eradique la population d'acariens 
et enraye son processus d'expansion. 

Les tableaux et graphiques en pages suivantes presentent la synthese des donnees pour les differentes series expe- 
rimentales. 

6.2. Analyse : 

[0108] L'expansion naturelle des lots non-traites valide I'essai dans la mesure ou cela confirme les conditions ex- 
tremement favorables auxquelles sont soumises les eprouvettes : les populations d'acariens non soumises aux trai- 
tements ont en effet eu un facteur d'accroissement de 1 2 a 15 (plus de 700 individus obtenus a partir de 50 au depart). 
NOTE : s'agissant d'un traitement de fond, I'efficacite du traitement s'evalue en fonction de la reduction de population 
d'acariens apres 2 cycles de developpement (6 semaines). 

Commentates : 

[0109] Dans les conditions de ces essais, avec les echantillons, souches d'acariens et methodologie utilises : 

- la nappe a montre une efficacite excellente en contrdlant totalement les populations d'acariens en developpement 
[01 1 0] Les resultats sont rassembles dans le Tableau IV ci-dessous 
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TABLEAU IV 



ESSAI 



nappes de garnissage polyester anti-acariens avec 
0,5% de permethrine, 5% de liant, 0,5% de reticulant 



10 



15 



20 



25 



30 



M=morts V=vivants %M=%mortalite ( 



par rapport au total) 







8i 


4 sem 


6 sem 




rep 


M 


V 


%M 


nombre d'acariens 
vivants 


nombre d'acariens 
vivants 














ternoin 
(colon non-traite) 


1 


2 


49 


3,9 


251 


758 


2 


3 


48 


5,9 


218 


699 


3 


3 


47 


6.0 


196 


743 


4 


5 


45 


10,0 


230 


712 


moy 






6,5 


223,8 


728,0 



A 


1 


47 


3 


94,0 


0 


0 




2 


45 


5 


90,0 


0 


0 




3 


47 


2 


95,9 


0 


0 [ 




4 


49 


1 


98,0 


0 


0 




moy 






94,5 


0.0 


0.0 



35 



pourcentage d'efficacite = 



100,0 



100,0 



Commentaires sur le tableau IV : 



to [0111] On constate que I'association d'un taux de permethrine a 0,5%, de liant a 5% et de reticulant a 0,5%, permet 
d'obtenir d'excellents resultats en structure tridimensionnelle aer6e telle que la nappe de garnissage. 
[0112] Oes resultats ont ete confirmes apres 1 0 lavages a 60°C. 
[01 1 3] Conclusions sur les Tableaux I a IV : 

45 . Dans tous les cas ^application , I' utilisation d'un liant acrylique ou polyurethane et d'un reticulant a base de derives 
amines est necessaire pour accrocher I'agent act if permethrine au support fibres ou fils 

Plus la structure textile finale est aeree et plus il faut augmenter le taux d'agent actif , en Poccurrence la permethrine. 



50 [0114] Un taux de permethrine de 0,03 % est suffisant pour une structure bidimensionnelle type tissu ou tricot si il 
y a association avec liant et reticulant aux taux respectifs de 5 % et 0,5 %. 

[01 15] Un taux de permethrine de 0,5 % est necessaire pour une structure tridimensionnelle tres aeree type nappe 
de garnissage, avec association de 5 % de liant et 0 : 5 % de reticulant. 

[0116] La tenue aux lavages a ete mesuree excellente apres 10 cycles a 60° C mais ces resultats permettent de 
55 penser raisonnablement que la resistance doit se situer a 20 lavages a 60°C. 

[0117] L'invention couvre egalement tous les modes de realisation et toutes les applications qui seront directement 
accessibles a I'homme de metier a la lecture de la presente demande, de ses connaissances propres, et eventueilement 
d'essais simples de routine. 
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R even dicat ions 

1. Procede pour conferer des proprietes anti-acariennes h des fibres ou fils, caracterise en ce qu'il consiste a im- 
prSgner lesdites fibres ou lesdits fils d'au moins un agent actif, puis de fixer cet agent par un systeme de liant(s) 

5 etdereticulant(s). 

2. Procede selon la revendication 1 caracterise en ce que lesdites fibres ou lesdits fils sont des fibres ou fils syn- 
thetiques tel(le)s que polyamide, polyester, polypropylene, polytrimethylene terephtalate (PTT), acrylique, moda- 
crylique, aramide, polychlorure de vinyl et / ou des fibres ou fils artificie!(le)s tel(le)s que viscose, acetate et / ou 

io des fibres naturelles telles que laine, coton, lin, soie et eventuellement un melange de ces fibres ou fils. 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que lesdites fibres sont des fibres synthetiques, notam- 
ment polyester ou derive de polyester. 

15 4. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 3 caracterise en ce qu'on utilisera un systeme de liant 
(s) et de reticulant(s) agissant au sechage de la fibre. 

5. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 4 caracterise en ce que les Hants sont des preparations 
a base de copolymeres d'esters acryliques ou de resines de polyurethane dans la N-m ethyl -2-pyrrolidone et leurs 

20 taux varient de 1 a 7 %, de preference de 1 ,5 a 6 % du poids de la matiere textile seche. 

6. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 4 caracterise en ce que le reticulant est une preparation 
a base de derives amines dont notamment ethylene-imine. 

25 7. Procede selon I'une queiconque des revendications 1 a 6 caracterise en ce que le reticulant est choisi parmi les 
preparations a base de derives amines dont I'ethylene-imine et son taux duplication varie de 0,10 a 0,70 %, de 
preference de 0,15 % a 0,6 % du poids de la matiere textile seche. 

8. - Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 7 caracterise en ce que on emploie la combinaison d'un 
30 |jant d'esters acryliques ou de resines de polyurethane et d'un reticulant a base d'6thylene-imine. 

9. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 8 caracterise en ce qu'on utilisera tous les agents anti- 
acariens connus, comme de preference la permethrine ou un pyr&hrinoide. et le benzoate de benzyle et les 
carbamates, notamment, pyrethre, permethrine, deltamethrine, les carbamates ou le benzoate de benzyle. 
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10. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 9 caracterise en ce que le taux de fixation de I'agent 
antiacarien varie de preference de 0,03 a 0,5%, de preference de 0,1 % a 0,5 % du poids de la matiere textile seche. 

11. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 1 0 caracterise en ce qu'on opere en solution de I'agent 
actif (ou d'un melange ou combinaison d'agents actifs) dans au moins un solvant, ou dans un systeme solvant 
adapte. 

12. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 11 caracterise en ce que ladite solution (ci-apres » so- 
lution solvant ») est mise en emulsion de maniere connue. 



13. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 12 caracterise en ce que on peut traiter des fils continus 
de 1 7 dtex a 5 000 dtex, de section ronde ou multilobee, mono ou multifilaments, ecrus ou teints, de polyamide, 
polyester, polypropylene, PTT, viscose, acetate. On peut traiter des fibres discontinues de 1 ,5 dtex a 80 dtex, de 
section ronde, creuse ou multilobee, ecrues ou teintes, de polyamide, polyester, polypropylene, PTT, PBT, coton, 

50 laine, lin, viscose, ac6tate. 

14. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 13 caracterise en ce que deux techniques de fixation 
peuvent etre mises en oeuvre : 



* application de I'agent actif du liant et du reticulant sur des fibres ou fils deja coupe(e)s, en autoclave puis 
essorage et sechage/reticulation ; ou 

* application de I'agent actif, du liant et du reticulant sur du cable continu de fibres ou fils puis extraction, 



19 



BNSDOCID: <EP 1209279A1J_> 



EP 1 209 279 A1 



sechage/reticulation et coupe. 

15. Proc6de selon Tune quelconque des revendications 1 a 14caracterise en ce que 

5 - tes fils seront assembles ou non a d'autres fils conventionnels puis tisses ou tricotes en pur ou en melange, et 

les fibres seront soit filees puis tissees ou tricotees, en pur ou en melange, soit cardees puis utilisees en 
garnissage, soit entremelees ou aiguilletees pour r6aliser un non-tisse. 

10 16. Procecle selon Tune quelconque des revendications 1 a 1 5 caracterise en ce que on effectue un traitement a la 
continue qui consiste a passer un cable continu de fibres synth6tiques de 20 a 180 ktex ou un tricot continu de 
fils de 20 g a 180 g/metre dans un bac d'impregnation contenant la solution d'agent(s) acaricide(s), de liant(s) et 
de r6ticulant(s); a extraire par succion ou d'exprimer par foulardage I'excedent de solution emporte pour obtenir 
un taux d'emport de la solution de 30 % a 60 % : de preference 45 %, puis a secher et r6ticuler la solution dans 

15 un four a air chaud dont la temperature est de 80 a 150°C, de preference 1 00°C; a vaporiser une solution d'huile 

minerale ou de silicones selon I'application finale de la fibre ou du fil; et enfin a couper ce cable de fibres a la 
longueur adaptee a I'application soit de 30 a 150 mm ou a detricoter et bobiner le fil sur tubes ou sur cones, ce 
traitement peut se faire a des vitesses allant jusqu'a 1 00 m/min voire plus en adaptant la longueur des bacs d'im- 
pregnation. 

20 

17. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 15, caracterise en ce que on effectue un traitement par 
lot en autoclave qui consiste a remplir un autoclave soit d'une masse de fibres coupees soit de bobines de fils 
dont le fOt est perce et qui sont entiles sur des tubes eux-memes perces ; injecter dans I'autoclave la solution 
d'agent(s) antiacariens, de liant(s) et de reticuiant(s) jusqu'a complet remplissage ; essorer par centrifugation ou 

25 par succion la masse de fibres ou les bobines de fils puis secher et reticuler dans un four statique. L'huile minerale 

ou le silicone seront sort melanges a la solution d'impr6gnation soit vaporises ulterieurement. 

18. Fibres ou fils synthetiques, fibres ou fils artificiel(le)s, fibres naturelles et leurs melanges en combinaisons diverses, 
notamment de polyamide, polyester, coton, laine, soie, viscose et acetate y compris les fibres et fils, les associa- 
te? tions de telles fibres et / ou fibres, caracterisees en ce qu'ils ou elles ont 6te traite(e)s par un procede selon I'une 

quelconque des revendications 1 a 1 7 « fibre » pouvant designer des fibres elementaires, mats aussi des groupes 
de fibres ou des melanges de fibres de types differents. 

19. Produits textiles anti-acariens, caracterise^ en ce qu' ils ont 6te fabriques ou contiennent des fibres ou fils selon 
35 la revendication 16, 

y compris les fibres et fils, les associations de tels fils et / ou fibres, les tissus ou textiles realises totalement 
ou partiellement a partir de ces fibres et fils et / ou de ces associations, les textiles (ou tissus) ) de type naturel 
synthetique ou artificiel, auxquels ces fibres et / ou fils auront ete integres, incorpores par tous moyens, et 
40 tous les produits analogues aux « textiles » 

- ainsi que les masses de fibres, et analogues, ne se presentant pas sous forme de surface plane, ou au contraire 
mis sous une forme speciale, places dans une housse, enveloppe, ou autre contenant. 

45 20. Applications du procede et des fibres et fils et produits selon I'une quelconque des revendications 1 a 19 dans 
tous domaines, domestique, hospitalier et medical, hotelier, transport aerien, maritime et analogue, tous domaines 
industries, spatial, aeronautique et analogues, aussi bien pour les literies, les revetements textiles, les rideaux, 
housses, et analogues., notamment : 

50 # Articles de literie : 

- tissus d'enveloppes de couettes, oreiilers, sommiers et protege-matelas, coutil matelas, 
garnissage de couettes, oreiilers, matelas et sommiers. 

55 

• Articles de decoration et d'ameublement : 

- moquettes, tissus de rideaux, tous tissus d'ameublement, garnissage de fauteuils et canapes. 
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Jouets : 

tissus ou tricots d'enveloppe, garnissage, 

et notamment un textile tridimensionnel de polyester tel qu'une nappe de garnissage. 
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